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Oberbekleidungsstucke aus gummiertem* oder 
Kunststoff belegtein Gewebestoff werden wegen 
ihres geringen Gewichtes besonders bevorzugt. Um 
das Gewicbt besonders nieder zn haiten, hat man 
5 schon vorgeschlagen, einseitig zu gummieren. und 
um zu verhindern, dafi der in den meisten Fallen 
auflenliegende, ungummierte Gewebestoff durch die 
wiederholte Durchfeuchtung verrottet, stockt und 
verdirbt, ein Poliamidfasergewebe zu verwenden, 

in das einseitig gummi ert ist. Poliamidfaser ist 
Feuchtigkeit abstoBend und trocknet infolgedessen 
nach Durchhassung sehrjeicht. . . 

WeniL nun auch zwar die Poliamidfaser keine 
Feuchtigkeit aufnimmt, so wird diese doch deshalb 

15 zuruckgehalten, weil em Gewebe vorliegt, das die 
Feuchtigkeit in den Zwischenraumen der Schufl- 
und Kettenfaden leicht zuruckhalt. 

Um nun auch dem abzuhelfen, gebt der 
ernndungsgemafle Vorschlag dahin, bet einseitig 

20 gummiertem Kunststoffgewebe aus wasserabstoBen- 
der Faser die Zwischenraume zwischen Ketten- und 
Schuflfaden mit in organischen Losungsmitteln 
losbarem Kunststoff, z. B. Polyvinylchlorid, auszu- 
fullen. 

35 Diese atisgefullten jiZwischenraume stellen keinen 
geschlossenen Belag dar) erhohen also das Gewicht 
des Oberbekleidungsstuckes nicht wesentlich. Sie 
nehmen aber dem Poliamidfasergewebe die letzten 
Reste von Saugfahigkeit, so dafi also ein Ober- 

30 bekleidungsstiick geringsten Gewichtes vorliegt, das 
auf der einen Seite (Innenseite) mit Gummi belegt 
ist und dessen Fadenzwischenraume mit Kunst- 
stoff ausgefullt sind. 
Die Herstellung eines derartigen belegten 

35 Gewebestoffes, aus dem das Oberbekleidungsstiick 
zu fertigen ist, fallt nicht schwer. Ein GewebestofI 
aus verhaltnismaflig lockerem, weitmaschigem 
Poliamidfasergewebe wird in ublicher Weise auf 
der einen Seite mit einem Gummibelag versehen. 

40 Da der Gummi im Stadium der Bedagaufbringting 
verhaltnismaflig zah ist, so dringt er nicht in die 



Maschenzwischenraume ein. Ist der Gummibelag 
aufgebracht, so wird der so hergesfellte, einseitig 
belegte Gewebestoff auf der anderen Seite mit ver- 
haltnismaBig dunnnussigem, in organischem 45 
Losungsmittel gel 6s tern KunststofF bestrichen und 
nach dem Bestreichen abgestrichen, so daB ein 3e- ^ 
lag aus Kunststoff auf dieser Gewebestoffseite nicht rJ 
vorliegt. Der Kunststoff verbleibt jedoch in den 
Zwischenraumen zwischen Ketten- und Schufl- 5<> p 
faden, wahrend nach aufien bin die Faden sichtbar 
sind und auch bervortreten. Die Saugfahigkeit des 
Stoffes ist dadurch erheblich vermindert Bei der 
Verarbeitung von Oberbekleidungsstu'clcen" wird 
man darauf sehen, dafi die nicht mit Gummi be- 55 
legte Seite nach auBen gekehrt ist. 

In der Zeichnung ist ein Ausschnitt aus einem 
OberbeWeidungsstuck, z.B. Mantel, dargestellt, 
und zwar 

Fig. I im Auf rifi in Ansicht von der AuBenseite, 6o 
Fig. 2 einen Schnitt nach Linie A-B der Fig. i. 
Das Oberbekleidungsstiick gemafl Fig. i besteht 
aus einem verhaltnismaflig weitmaschigen Poliamid- 
fasergewebe. Die Maschenzwischenraume i besitzen 
naturlich nicht die gezeichnete GroBe, sondem sind 65 
erheblich kleiner, sie besitzen etwa die GroBe eines 
Quadratmillimeters. Das Oberbekleidungsstiick ist 
auf der Innenseite mit einem Gummibelag 2 ver- 
sehen, wahrend die Zwischenraume zwischen den 
Kettenfaden 3 und den Schuflfaden 4 mit Kunst- 70 
storr^, z.B. Polyvinylchlorid, a-usgefullt sind. Es 
ist erkennbar, daB die Faden 3 und 4 auf der 
AuBenseite bervortreten und sichtbar sind. 
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Oberbekleidungsstiick aus einseitig belegtem, 
wasserabweisendem Kunstfasergewebe, ins- 
besondere Poliamidfasergewebe, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Gewebemaschenzwischen- 
raume mit in organischen Losungsmitteln 16s- 80 
barem Kunststoff, z.B. Polyvinylchlorid, aus- 
gefullt sind. 
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